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© Aufzeichnungsmaterial fur das Tintenstrahldruck-Verfahren. 

© Beschrieben wird ein Aufzeichnungsmaterial fur das Tintenstrahldruck-Verfahren. bestehend aus einem 
polyoiefinbeschichteten Basispapier und einer auf dessen Vorderseite aufgebrachten Tintenaufnahmeschicht, die 
eine Mischung aus Gelatine und Reisstarke enthalt. 
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Die Erfindung betrifft ein Aufzeichnungsmaterial mit glanzender Oberflache fur das Tintenstrahlaufzeich- 
nungsverfahren (ink jet printing). 

Bei ink jet-Verfahren werden Tropfchen einer Aufzeichnungsfliissigkeit (Tinte) nach verschiedenen 
Techniken auf das Aufzeichnungsmaterial aufgebracht. 

Es gibt z.B. ein Verfahren (Hertz-Verfahren). welches durch eine digitale elektronische Steuerung feiner 
Tintentropfchen, die aus speziellen Dusen ausgepreflt werden, das Drucken von Bildern mit sehr hoher 
Auflosung direkt aus elektronischen Daten erlaubt. 

Mit zunehmender Verbesserung der Funktionsweise von ink jet-Druckern werden an die Aufzeichnungs- 
matenahen Im mer hohere Anforderungen gestellt. Das mittels ink jet-Verfahren hergestellte Bild soli 
verfugen uber 

- hone Auflosung. 

- hohe Farbdichte, 

- geniigend Farbabstufungen, 

- gute Wischfestigkeit. 

Urn dies zu erreichen, miissen folgende Grundbedingungen erfullt werden: 

- das Aufzeichnungsmaterial mufl die Tinte moglichst schnell absorbieren, 

- die aufgespritzten Tintentropfchen miissen in moglichst exakter Weise (kreisformig) und genau 
begrenzt auseinanderlaufen, 

- die Tintendiffusion in dem Aufzeichnungsmaterial darf nicht zu hoch sein. damit der Durchmesser der 
Tintenpunkte nicht mehr als unbedingt erforderlich vergroflert wird, 

- das Aufzeichnungsmaterial muC eine glanzende Oberflache aufweisen, urn eine hohe visuelle Refle- 
xionsdichte und eine grofle Brillianz der Farben zu erzielen. 

Hierbei handelt es sich zum Teil urn widersprechende Forderungen. z.B. bedeutet die zu schnelle 
Emstellung der Wischfestigkeit, da/3 ein Tintentropfen nicht oder nur wenig auseinanderlauft und dadurch 
die Klarneit des entstandenen Bildes benachteiligt wird. 

Ausgehend von den an das Aufzeichnungsmaterial gestellten Forderungen werden trotzdem Wege 
gesucht. die zu einem Bild mit moglichst hoher Farbdichte bei moglichst hoher Wischfestigkeit ftihren 

Bn Aufzeichnungsmaterial fur den mehrfarbigen ink jet-Druck besteht in der Regel aus einem Trager 
und einer darauf angeordneten Tintenaufnahmeschicht. Der Trager kann eine Folie aus Polyesterharz 
Diacetatharz oder Papier u.a. sein. 

Die Tintenaufnahmeschichten bestehen grundsatzlich aus einer Pigment/Bindemittel-Mischung 

D.e Pigmente dienen, neben der Erhohung des Weiflgrades des Materials, zur Retention der Farbstoffe 
aus der Aufzeichnungsfliissigkeit an der Oberflache des Blattes. Eine hohe Pigmentkonzentration fuhrt zu 
grofler Porositat der Schicht (DE-PS 30 24 205). Dadurch wird zwar eine gute Wischfestigkeit erreicht 
gle.chze.tig aber werden auch Pigmente aus der Tinte in das Innere des Aufzeichnungsmaterials hereinge- 
zogen. was d.e Farbdichte des Bildes verschlechtert. Es ist bekannt. fur die ink-jet-Aufzeichnungsmaterialien 
em mit Gelat.neuberzug versehenes Papier zu verwenden (DE-PS 22 34 823) . Durch diese Beschichtung 
soil d.e Wischfestigkeit verbessert und das Aufldsungsvermogen erhoht werden. Nachteilig an diesem 
Aufze.chnungsmaterial ist vor allem, da/J die aufgespritzten Bildzeichen nicht in der gewOnschten kurzen 
Ze.t. sondern erst nach mehr als 10 sek. ausreichend wischfest sind. Nachteilig ist ferner dafl die 
Tintentropfchen nicht ausreichend und schnell genug auseinanderlaufen. 

In der DE-OS 30 16 766 wird ein Aufzeichnungsmaterial beansprucht. welches durch Aufbringen eines 
Uberzuges aus e.nem wasserloslichen Polymer auf einen Papiertrager, der durch eine Innenleimung eine 
defm.erte Wasserabsorptionsfahigkeit aufweist, eine hohe Dichte und Auflosung des gedruckten Bildes 
gewahrleisten soil. Nachteilig an diesem Aufzeichnungsmaterial ist die Tatsache. dafl zur Erzielung der 
angestrebten Farbdichte, das Material nach Aufbringen der Tintenaufnahmeschicht zusatzlich in einem 
gesonderten Arbeitsgang geglattet werden muC. z.B. durch Anwendung eines Glanz- oder Superkalanders 

In der japanischen Schrift JP 58-193 185 werden auf einen Trager zwei Schichten aufgetragen. Die 
obere aus Polyvinylalkohol bestehende Schicht soli fur eine gute Wischfestigkeit. also schnelle Tintenab- 
sorption, sorgen. 

Die untere Schicht, die eine synthetische Kieselsaure enthalt, soli eine hohe Farbdichte gewahrleisten 
Nachteilig an diesem Aufzeichungsmaterial sind neben der unbefriedigenden Farbdichte die mehreren 
Arbeitsgange: zwei Schichten werden gesondert aufgetragen und zum SchluC mit Hilfe eines Kalanders 
geglattet. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es. ein Aufzeichnungsmaterial fUr ink jet-Verfahren herzustellen 
das die angegebenen Nachteile nicht aufweist und sich insbesondere durch hohe Farbdichte der Druckbil- 
der in Kombination mit einer schnell erreichbaren Wischfestigkeit der aufgespritzten Zeichen auszeichnet 

Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin. ein Aufzeichnungsmaterial mit glanzender Oberflache 
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bereitzustellen, dessen Herstellung moglichst wenig Aufwand erfordert und zusatzliche Glattungsarbeitsgan- 
q© erspart. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelbst, daB auf ein polyolefinbeschichtetes Basispapier eine Tintenaufnah- 
meschicht aufgetragen wird. die eine Mischung aus Gelatine und Starke mit einer Korngrofle unter 20 urn 
s enthalt. Bei der Starke handelt es sich urn Reis- und/oder Weizenstarke Typ B. Das Mengenverhaltnis lieqt 
vorzugsweise im Bereich von 1:1 bis 10:1. 

In einer bevorzugten Form enthalt die Tintenaufnahmeschicht zusatzlich ein polare Gruppen enthalten- 
des Copolymer, wie z.B. ein Carboxylgruppen, metallgebundene Carboxylgruppen und/oder Nitrilgruppen 
enthaltendes Acrylat-Copolymer. oder ein carboxyliertes Vinylidenchiorid-Copolymer und andere 
to In einer weiteren bevorzugten Form betragt die Menge des polare Gruppen enthaltenden Copolymers in 
der Mischung 0,5 bis 35 Gew.-%, vorzugsweise 4 bis 10 Gew.-%. 

Die Tintenaufnahmeschicht kann alle sonst ublichen weiteren Zusatze enthalten, wie z.B. anorganische 
oder organische Pigmente (Polymethylmethacrylat, Polystyrol, Harnstoff-Formaldehyd-Konde- 
nsationsprodukte. Kieselsaure, CaC0 3 . Ti0 2 . BaS0 4 u.a.), Hartungsmittel (Chromalaun, TAF/Formaldehyd) 
rs Netzmittel (z.B. Saponin), Nuancierfarbstoffe, Antistatika und andere Hilfsstoffe. 

Die Auftragsmenge der Tintenaufnahmeschicht betragt 0,5 bis 10 g/m 2 , vorzugsweise 2 bis 7 g/m 2 . Die 
Tintenaufnahmeschichtlosung kann mit alien gebrauchlichen Auftrags- und Dosierverfahren auf den Trager 
aufgebracht werden, wie z.B. Walzenauftrag-, Gravur oder Nipp-Verfahren sowie Luftbursten- oder Rollrakel- 
dosierung. 



20 



25 



Das zur Beschichtung des Basispapiers verwendete Polyolefin ist vorzugsweise Polyethylen niedriger 
Dichte (LDPE) und/oder Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Aber auch andere Polyolefine, wie z.B. LLDPE 
oder Polypropylen konnen verwendet werden. Die Auftragsmenge der Polyolefinbeschichtung, die zusatz- 
lich Pigmente und andere Stoffe enthalten kann, betragt wenigstens 5 g/m 2 

Es war uberraschend, dafl eine Kombination der Bindemittel d.h. von mindestens Gelatine und Starke 
eine so ausgezeichnete Druckbildqualitat ergab, da die Einzelkomponenten keine entsprechend quten 
Ergebnisse lieferten. 

Der Glanz des erfindungsgemafien Aufzeichnungsmaterials erfordert keine zusatzlichen Nachbehand- 
lungen, z.B. mittels eines Glanzkaianders. und wird offensichtlich uber das Zusammenwirken der PE- 
beschichteten Unterlage und der Tintenaufnahmeschicht erreicht 

Oberraschenderweise wird die sehr gute Farbdichte auch ohne Pigmentierung der Tintenaufnahme- 
schicht erreicht. 

Daruber hinaus war auch eine gute Wasserfestigkeit und Abriebfestigkeit der Druckbilder gegeben. 
Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung naher erlautern, jedoch nicht einschranken. 

35 Beispiele 
Beispiet 1 . 

Die Vorderseite eines polyethylenbeschichteten Basispapiers l ) wurde mit den folgenden Beschich- 
40 tungsmassen beschichtet (Tab. 1): 
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5 


Bestandteile 


Zusammensetzung , 


Gew. 


-% 




la 


lb 


lc 


Id 


l.e 


2) 
If 


10 


Gelatine (220 Bloom) 


10,0 


10,0 


10, 0 


10,0 


10,0 


10, 0 




Reisstarke (Kaiser/Schafer) 
25 %-ig in Wasser 


5,0 


10,0 


15,0 


24, 0 


24,0 


5,0 


IS 


Netzmittel (Saponin Q) 
5 %-ig in Wasser 


1,6 


1,6 


1,6 


1,6 


1,6 


1,6 




Alkohol-Mischung 


10, 0 


10,0 


10, 0 


10, 0 


10, 0 


10, 0 


20 


Z ifcronensaure 

10 %-ig in Wasser 


0,3 


0,3 


0,3 


0,3 


0,3 


0, 3 




Chromalaun 

10 %-ig in Wasser 


1,5 


1,5 


1,5 


1,5 


1,5 


1,5 


25 


TAF*)/Formaldehyd (1 : 0,3) 
2 %-ig in Wasser 


1,5 


1,5 


1,5 


1,5 


1,5 


1,5 




Wasser entmineralisiert 


70,1 


65,1 


60,1 


51,1 


51,1 


70, 1 


30 


Auf tragsmenge , g/m* ( t r o c k en } 


4,8 


4,8 


5,3 


5,5 


9,2 


7,2 



*)TAF - 1,3,5-Triacryloyl-Hexahydro-s-Triazin 

35 



Sonstige Versuchsbedingungen: 

- Maschinengeschwindigkeit : 100 m/min. 
40 - Trocknungstemperatur : 100° C 

- Trocknungszeit : 1-2 Minuten 

1) Als Unterlage diente ein beidseitig polyethylenbeschichtetes Basispapier mit einem Flachengewicht 
von 1 10 g/m . 

^ u^rfi^'* d6S Basis P a P iers wurde mi * klarem Polyethylen, welches eine Mischung aus LDPE 
45 und HDPE 1st (35 % HDPE mit einer Dichte d = 0,959 g/cm 3 , MR = 8; 40 % HDPE rnifd = 0 950 

to^chte! = ^ 25 LDPE d = 0,923 9/Cm3, MR = 4,4) ' 10 einer Auftra 9 smen 9e von 31 g/m* 

Die Vorderseite wurde mit pigmentiertem Polyethylengemisch, 
(24,7 % HDPE mit d = 0,959 g/cm 3 . MFI = 8; 
so 19.8 % LDPE mit d = 0,934 g/cm 3 , MFI = 3; 

33.6 % LDPE mit d = 0,915 g/cm 3 , MFI = 8; 

20.7 % Ti0 2 -Masterbatch mit 50 % T1O2, MFI - 20 

0.2 % Ultramarinblau-Masterbatch mit 10 % Pigment. MFI - 5 
1,0 % Kobaltviolett-Masterbatch mit 40 % Pigment. MFI - 12). 
55 in einer Auftragsmenge von 29 g/m 2 beschichtet. 

Die colorimetrischen Werte des so beschichteten Tragers waren: L = 96, a = + 0 4 b = - 0 3 
2) Die Polyethylenbeschichtung der Vorderseite wurde eingefarbt, so da'* die Vorderseite folqende 
colorimetnsche Werte aufwies: L = 87.5, a = - 0,7. b = + 6.1. y 
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Das erhaltene Aufzeichnungsmaterial wurde in einem "continuous ink jet printing "-Verfahren bedruckt 
und anschlie/Send analysiert. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengestellt 

Beispiel 2 

5 

Ein Schichttrager gema/3 Beispiel 1 wurde mit den folgenden Beschichtungsmassen beschichtet: 



10 


Bestandteile 


Zusammensetzung, Gew. -% 




2a 


2b 


2C 


2d 


2e 


15 


Gelatine (Koepff, 2 20 Bloom) 


9,9 


9 . 5 


9 . 0 


8,0 


6,0 




Reisstarke (Kaiser/Schafer) 
25 %-ig in Wasser 


5,0 


5,0 


5,0 


5,0 


5,0 


20 


Vinylidenchlorid-Copolymer *) 
(Geon 660x14, BFGoodrich Comp.) 
50 %-ige Dispersion 


0,2 


1,0 


2,0 


4,0 


8,0 


25 


Netzmittel (Saponin Q) 
5 %-ig in Wasser 


1,6 


1,6 


1,6 


1,6 


1,6 




Alkohol-Mischung 


10,0 


10,0 


10, 0 


10,0 


10, 0 




Zitronensaure, 10 %-ig in Wasser 


0,3 


0,3 


0,3 


0,3 


0,3 


30 


Chromalaun, 10 %-ig in Wasser 


1,5 


1,5 


1,5 


1,5 


1,5 




TAF/Formaldehyd (1 : 0,3) 
2 %-ig in Wasser 


1,5 


1,5 


1,5 


1,5 


1,5 


35 


Wasser entmineralisiert 


70,0 


9,6 


69, 1 


68,1 


66, 1 




Auftragsmenge, g/m 2 (trocken) 


4,5 


4,5 


4,5 


4,5 


5,1 



*) Geon 660x14 - carboxyliertes Vinylidenchlorid-Copolymer 



Sonstige Versuchsbedingungen waren wie im Beispiel 1 . 

Die Ergebnisse der Untersuchung der anschlieflend erhaltenen Druckbilder sind in Tabelle 2 aufgefuhrt. 

45 

Beispiel 3 

Ein Schichttrager gema/3 Beispiel 1 wurde mit den folgenden Beschichtungsmassen beschichtet: 

so 



55 



5 
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Bestandteile 


Zusammensetzung, Gew. -% 


5 


3a 


3b 


3c 




Gelatine (Koepff, 220 Bloom) 


9,85 


9, 50 


6,00 


70 


Reisstarke (Kaiser/Schaf er) 
25 %-ig in Wasser 


5,00 


5,00 


5,00 


15 


Acrylat-Copolymer *) 

(Primal HG-44, Rohm&Haas Comp) 

40 %-ige Dispersion 


0,25 


1,25 


10, 00 




Netzmittel (Saponin Q) 
5 %-ig in Wasser 


1, 60 


1,60 


1,60 


20 


Alkohol-Mischung 


lO ,00 


10, 00 


10, 00 




Z itronensaure 

10 %-ig in Wasser 


0,30 


0,30 


0,30 




Chromalaun, 10 %-ig in Wasser 


1,50 


1,50 


1, 50 


25 


TAF/Formaldehyd (1 : 0,3) 
2 %-ig in Wasser 


1,50 


1,50 


1,50 




Wasser entmineralisiert 


70,00 


69,35 


64,10 


30 


Auftragsmenge, g/m 2 (trocken) 


4,5 


4,5 


5,1 



*) Als Acrylat-Copolymer wurde ein Copolymer verwendet, 
dessen Aufbau polare Gruppen tragende Monomere mit 
35 Mol..-% beteiligt sind. 



40 



Sonstige Versuchsbedingungen waren wie im Beispiel 1 . 

Die Ergebnisse der Untersuchung der anschlie/Jend erhaltenen Druckbilder sind in Tabelle 3 zusam- 



mengestellt 
Beispiel 4 



45 



Ein Schichttrager gema/3 Beispiel 1 wurde mit den folgenden Beschichtungsmassen beschichtet: 



SO 



55 
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Bestandteile 


Zusammensetzung, Gew 


.-% 


5 


4a 


4b 


4c 


4d 


4e 




Gelatine (Koepff,220 Bloom) 


10,00 


10,00 


10,00 


10,00 


10,00 


70 


Reisstarke (Kaiser/Schafer) 


4, 95 


4, 85 


4,70 


4,50 


4,70 


15 


Org. Pigment (Pergopak M2, 
10 %-ig in Wasser 


0,10 


0,30 


0, 60 


1, 00 


0,60 




Netzmittel (Saponin Q) 
5 %-ig in Wasser 


1,60 


1, 60 


1,60 


1, 60 


1,60 


20 


Alkohol-Mischung 


10,00 


10,00 


10,00 


10, 00 


10, 00 




Z itronensaure 














10 %-ig in Wasser 


0, 30 


0,30 


0,30 


0,30 


0,30 


25 


Chroma laun 












10 %-ig in Wasser 


1,50 


1,50 


1,50 


1,50 


1,50 




TAF/Formaldehyd (1 : 0,3) 
2 %-ig in Wasser 


1,50 


1,50 


1,50 


1,50 


1,50 


30 


Wasser entmineralisiert 


70, 05 


69,95 


69,80 


69, 60 


69,80 




Auftragsmenge, g/m 2 ( tr oc ken ) 


2,8 


2,8 


2,8 


2,8 


4,9 



*) Das hier verwendete organische Pigment ist ein Harn- 
stof f-Formaldehyd-Kondensationsprodukt mit 0,6 % reak- 
tiven Methylolgruppen. 



40 

Sonstige Versuchsbedingungen waren wie im Beispiel 1 . 

Die Ergebnisse der Untersuchung der anschlieflend erhaltenen Daickbilder sind in Tabelie 4 zusam- 
mengestellt. 

45 Vergleichsbeispiele 

V 1 . Die DurchfQhrung erfolgte wie im Beispie! 1 . Als Bindemittel wurde Gelatine (Fa. Koepff, 220 

Bloom) ailein verwendet. 

V 2. Die DurchfGhrung erfolgte wie im Beispiel 1. Als Bindemittel wurde eine Mischung aus Gelatine 
so und kationischer Starke (Emcoat C, Emsland-Starke GmbH) eingesetzt. 

V 3. FOr die Tintenaufnahmeschicht wurde ein carboxyliertes Vinylidenchlorid-Copolymer (Geon 

660x14, BFGoodrich Comp.) als Bindemittel verwendet. Sonstige Versuchsbedingungen waren 
wie in Beispiel 1 . 

Die Tintenaufnahmeschichten gemafl Vergleichsbeispiel V 1 bis V 3 wurden aus waflrigem Milieu in 
55 folgender Zusammensetzung aufgetragen: 
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Produkt 


Zusammensetzung, Gew* -% 


VI 


V2 


V3 


Gelatine 


10,0 


10,0 




Starke. 5 %— ia in Wasser 




25,0 




Vinyl idenchlor id-Copol ymer 
50 %— ige Dispersion 






96, 0 


Netzmittel ( FT- 2 4 8 ) 
1 %-ig in Wasser 


- 


- 


4,0 


Netzmittel (Saponin Q) 
5 %-ig in Wasser 


1,6 


1,6 





Z itronensaure 

10 %— ig in Wasser 


0,3 


0,3 




Al koho 1 -Mi s chung 


10,0 


10,0 




Chromalaun, 10 %-ig in Wasser 


1,5 


1,5 




TAF/Formaldehyd (1 : 0,3) 
2 %-ige Losung 


1,5 


1,5 




Wasser entmineralisiert 


75, 1 


50,1 




Auf tragsmenge , g/m 2 


5,1 


4,7 


7,7 



Das in den Vergleichsbeispielen erhaltene Aufzeichnungsmaterial wurde in einem kontinuierlichen ink 
jet-Verfahren bedruckt und anschlieOend analysiert. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5 zusammengestellt. 

Prufung des gemafl Beispiel t - 4 und Vergleichsbeispiel V 1 - V 3 erhaltenen Aufzeichnungsmaterials 

Das erhaltene Aufzeichungsmaterial wurde mit Hilfe eines nach dem Hertz-Tintenstrahldruck-Prinzip 
arbeitenden Excelerator 4/1120-Tintenstrahldrucker der Fa. Stork X-cel unter Verwendung der von der Fa 
Stork entwickelten Tinten bedruckt. 

Bei den erhaltenen Druckbildern wurden Farbdensitat, Wischfestigkeit, Wasserfestigkeit und Glanz 
untersucht. 

Die Densitatsmessungen erfolgten vor und nach einer 24 h-Belichtung der Bilder mittels Xenon-Lampe 
Das hierzu verwendete Gerat war ein Original Reflection Densitometer SOS-45. Die Messungen erfolgten in 
den Farbabstufungen F1 - F11 fur die Grundfarben Cyan. Magenta. Gelb und Schwarz. wobei in den 
Tabellen die Werte fur F1. F5 und F11 angegeben sind. 

Die Wischfestigkeit wurde nach dem Grad des sog. "Wegschlagens" der Druckfarbe von der Oberfla- 
che des Materials beurteilt. Der Test wurde fur alle vier Grundfarben einzeln durchgefuhrt. 
Mit -+" wurde die Wischfestigkeit eines solchen Aufzeichnungsmaterials bezeichnet, bei dem alle Farben 
gleichermaflen sofort von der Blattoberflache "wegschlagen". d.h. in das Schichtinnere penetrieren 
Die Bezeichnung "o" bedeutet. da/3 drei Grundfarben sofort von der Blattoberflache in das Schichtinnere 
penetrieren und die vierte Grundfarbe erst nach Ablauf von einigen Sekunden. 

Mit "-- wurde eine schlechte Wischfestigkeit des Materials bezeichnet, d.h. es wird keines oder nur 
schwaches "Wegschlagen" fast aller Farben beobachtet. 

In einem weiteren Test wurden die Wasserfestigkeit und die Abriebfestigkeit untersucht. Hierfur wurde 
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das Aufzeichnungsmaterialmuster in Wasser erhitzt und in Abstanden von 5 # C mit dem Finger gerieben. 
Die Temperatur. bei der der wei/Je Untergrund des Aufzeichnungsmaterials durchscheint, wurde ais Mafl fur 
die Wasserfestigkeit und Abriebfestigkeit genommen. 

Der Glanz des Aufzeichnungsmaterials wurde mit einem Dreiwinkel-Glanzmeflgerat nach Dr. Lange bei 
einem Meflwinkel von 60 " gemessen. 

Die in den Tabellen 1-5 aufgefOhrten Ergebnisse zeigen, daJ3 mit dem erfindungsgema/3 hergestellten 
Aufzeichnungsmaterial Druckbilder mit hohen Werten der Farbdensitat bei gleichzeitig schnell erreichbarer 
Wischfestigkeit erzielt werden. Auch hinsichtlich der Wasser- und Abriebfestigkeit weisen die auf erfin- 
dungsgemafl hergestelltem Aufzeichnungsmaterial gedruckten Biider bessere Werte als das Vergleichsma- 
terial auf. 
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Patentanspruche 

1. Aufzeichnungsmaterial mit glanzender Oberflache fur das Tintenstrahlaufzeichnungsverfahren beste- 
hend aus einem Trager und einer darauf angeordneten ein proteinhaltiges Bindemittel enthaltenden 
Tintenaufnahmeschicht, dadurch gekennzeichnet , dafl auf ein polyolefinbeschichtetes Basispapier eine 
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Tintenaufnahmeschicht aufgetragen wird. die eine Mischung aus Gelatine und Starke mit einer Korngro- 
/3e unter 20 um enthalt 

Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da/3 die Starke eine Reis- und/oder 
Weizenstarke Typ B ist und da& das Mengenverhaltnis Gelatine zu Starke in der Mischung 1:1 bis 10:1 
betragt. 

Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, da/3 die Tintenaufnahme- 
schicht zusatzlich ein polare Gruppen enthaltendes Copolymer enthalt 

Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 3 t dadurch gekennzeichnet, dad das Copolymer ein carboxylier- 
tes Vinylidenchlorid-Copolymer ist. 

Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, da/3 das Copolymer ein Carboxyl- 
gruppen, metallgebundene Carboxylgruppen und/oder Nitrilgruppen enthaltendes Aery I at- Copolymer ist. 

Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, da/3 die Menge des polare 
Gruppen enthaltenden Copolymers in der Tintenaufnahmeschicht 0,5 bis 35 Gew.-%, vorzugsweise 4 
bis 10 Gew.-% betragt. 

Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, da/J die Tintenaufnahmeschicht 
zusatzlich organische und/oder anorganische Pigmente enthalt. 

Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, da/3 das organische Pigment ein 
reaktive Methylolgruppen enthaltendes Harnstoff-Formaldehyd-Kondensationsprodukt ist. 

Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet . da/3 die Tintenaufnahmeschicht 
andere Zusatze wie Hartungsmittel, Netzmittel, Nuancierfarbstoffe, Antistatika und andere Hilfsstoffe 
enthalt. 

Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, da/3 die Auftragsmenge der 
Tintenaufnahmeschicht 0,5 bis 10 g/m 2 , vorzugsweise 2 bis 7 g/m 2 betragt. 

Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, da/3 fur die Polyolefinbe- 
schichtung eine Mischung aus LDPE und HDPE verwendet wird. 

Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, da/3 die Auftragsmenge der 
Polyolefinbeschichtung wenigstens 5 g/m 2 , vorzugsweise 15 bis 35 g/m 2 betragt 
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